This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



UBERSETZUNG AUS DEM JAPANISCHEN INS DEUTSCHE — 
(19) Japanisches Patentamt (JP) (12) Offenlegungsschrift (A) 



£5 



(11) Veroffentiichungsnummer 
TOKKAI HEI 7-173342 



(43) Offenlegungstag: 01.13.1995 (7. Jahrdes HEISEI-Kaisers) 



Int.CL 6 




ID-Zeichen 


C 08 L 


23/10 


KEQ 


C 08 K 


5/10 






5/15 


KET 




5/20 


KEW 




5/52 


KFM 




5/56 


KFQ 


C 08 L 


23/02 


LCD 



Fl 



Prufungsantrag: nicht gestellt; Anzahi der Patentanspriiche: 4 FD (10 Seilen) [Original in Japanisch] 



(21) Anmeldenummen 

TOKUGAN HEI 5-345368 

(22) Anmeldedatum: 20.12.1993 

(5. Jahrdes HEISEI-Kaisers) 



(71) Anmelder: 000191250 

SHIN NIHON RIKAGAKU KABUSHIKI GAISYA 
(NEW JAPAN CHEM. CO LTD) 
KIOTO-FU KIOTO-SHI FUSHIMI-KU 
MAKISHIMA YAGURA-CHO 13 BANCHI 

(72) Erfinden SAKURAI, KEISUKE 
KIOTO-FU KIOTO-SHI FUSHIMI-KU 
MAKISHIMA YAGURA-CHO 13 BANCHI 
SHIN NIHON RIKAGAKU KABUSHIKI GAISYA 
(72) Erfinden IKEDA, NAOKI 

KIOTO-FU KIOTO-SHI FUSHIMI-KU 
MAKISHIMA YAGURA-CHO 13 BANCHI 
SHIN NIHON RIKAGAKU KABUSHIKI GAISYA 
(72) Erfinden RYO, YOSHITAKA 
KIOTO-FU KIOTO-SHI FUSHIMI-KU 
MAKISHIMA YAGURA-CHO 13 BANCHI 
SHIN NIHON RIKAGAKU KABUSHIKI GAISYA 
(72) Erfinden TAKATSU, RYUICHI 
KIOTO-FU KIOTO-SHI FUSHIMI-KU 
MAKISHIMA YAGURA-CHO 13 BANCHI 
SHIN NIHON RIKAGAKU KABUSHIKI GAISYA 



(54) [Bezeichnung der Erfindung] 

Harzzusammensetzungen auf Polyolefinbasis 

(57) [Zusammenfassung] 

[Aufgabenstellung] Ziel dieser Erfindung ist die 
Bereitstellung einer Harzzusammensetzung auf 
Polyolefinbasis, die eine verbesserte Fluiditat 
sowie Verarbeitbarkeit aufweist, und a us wel- 
cher Fomnartikel sowohl mit einer hohen Biege- 
steifigkeit sowie Biegefestigkeit ais auch mil 
einem hervorragenden Oberflachenglanz her- 
gestellt werden konnen. 

[Losungsansatz] Zu einer Harzkomponente, die 
aus einem Harz (bzw, mehreren Harzen) auf 
Polypropylenbasis und/oder einem thermoplas- 
tischen Elastomer (bzw. mehreren thermoplas- 
tischen Elastomeren) auf Polyolefinbasis be- 
Steht, werden cycloaliphatische DicarbonsSu- 
reesterverbindungen (z.B. Tetraphthalsauredi- 



alkyl Oder Hexahydrophthalsauredialkyt) und 
Kembildner fur Polyoleftne beigemengt. 

[Patentanspriiche] 
[Anspruch 1] 

Harzzusammensetzungen auf Polyolefinbasis, 
dadurch gekennzeichnet, dass zu einer Harz- 
komponente, die aus einem Harz (bzw. mehre- 
ren Harzen) auf Polypropylenbasis und/oder 
einem thermoplastischen Elastomer (bzw. meh- 
reren thermoplastischen Elastomeren) auf Po- 
lyolefinbasis besteht, eine _ cycloaliphatische 
Dicart3ons§ureesterverbindung *" (bzw. mehrere 
cycloaliphatische DicarbonsSureesterverbin- 
dungen), die mit der allgemeinen chemischen 
Fonmel (1) dargestellt werden kann (konnen) 
und Kembildner fur Polyolefine beigemengt 
werden. 
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[chem. 1] 



[chem. 3] 
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[In der Formel: A stellt ein Cyclohexennng bzw. 
Cyclohexanring dar. R 1 , R sowie R konnen 
identisch bzw. verschieden sein und slellen 
Wasserstoffatome, geradkettige bzw. ver- 
zweigte Alkylgruppen mit 1 bis 5 Kohlenstoff- 
atom(en), geradkettige bzw. verzweigte Alke- 
nylgruppen Oder Endomethylgruppen mit 2 bis 
5 Kohlenstoffatomen dar. R 4 sowie R konnen 
identisch bzw. verschieden sein und stellen 
geradkettige bzw. verzweigte Alkylgruppen oder 
Alkenylgnjppen mit 6 bis 28 Kohlenstoffatomen 
dar.] 

[Anspruch 2] 

Harzzusammensetzungen auf Polyolefinbasis 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass zu 100 Gewichtsanteilen der Harzkompo- 
nente zwischen 0,2 und 20 Gewichtsanteile 
cycloaliphatische DicarbonsSureesterverbin- 
dungen und zwischen 0,01 und 5 Gewichtsan- 
teile Kernbildner fur Polyolefme beigemengt 
werden. 

[Anspruch 3] 

Harzzusammensetzungen auf Polyolefinbasis 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kernbildner fur Polyolefme eine der 
Verbindungen bzw. eine Mischung mehrerer 
Verbindungen, die aus Aluminiumhydroxy- 
bis(tert-Buty!benzoat), Sorbitol- Verbindungen, 
die mit der allgemeinen chemischen Fonmel (2) 
dargestellt werden konnen, aromatischen 
Phosphor-Verbindungen, die mit der allgemei- 
nen chemischen Formel (3), (4) Oder (5) darge- 
stellt werden konnen, sowie Amid- 
Verbindungen, die mit der allgemeinen chemi- 
schen Formel (6) dargestellt werden konnen, 
ausgewahlt wird bzw. werden, ist. 

[chem. 2] 

^ O - C H C H 

N 0-CH (RMb 
C R • ) a (CHCH)c 
C H ,0 H 

[In der Formel: R 1 sowie R 3 konnen identisch 
bzw. verschieden sein und stellen Wasserstoff- 
atome, geradkettige bzw. verzweigte Alkylgrup- 
pen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatom(en) t geradket- 
tige bzw. verzweigte Alkoxygruppen mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatom(en) Oder Halogenatome dar. 
Das a und b stellen eine ganze Zahl zwischen 1 
und 3 dar. Das c ist entweder 0 oder 1 .] 




( O ) € 



( 3 ) 



f 



[In der Formel: R 8 stellt eine direkte Verbin- 
dung, Schwefelatome oder eine Alkytidengrup- 
pe dar. R 9 sowie R 10 konnen identisch bzw. 
verschieden sein und stellen Wasserstoffatome, 
Alkylgruppen oder Cycloalkylgruppen dar. M 
stellt ein Metallatom dar. Das d und e sind je- 
weils entweder 0 oder 1. Das f stellt die Valenz 
des Metallatoms dar.] 

[chem. 4] 
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[In der Formel: R 11 stellt eine direkte Verbin- 
dung, eine Alkylengruppe oder Alkylidengruppe 
dar. R 12 sowie R 13 konnen identisch bzw. ver- 
schieden sein und stellen Wasserstoffatome, 
Alkylgruppen, Cycloalkylgruppen, Allylgruppen 
oder Aralkyigruppen jeweils mit 1 bis 12 Koh- 
lenstoffatom(en) dar. A stellt ein Ammoniumion 
oder organisches Ammoniumion dar. Das g ist 
eine ganze Zahl zwischen 1 und 6.] 

[chem. 5] 



( R * « — ((^V- O ) I - P - < 



( 5 ) 



[In der Formel: R 14 , R 15 sowie R 16 k6nnen iden- 
tisch bzw. verschieden sein und stellen Was- 
serstoffatome, Alkylgruppen, Cycloalkylgrup- 
pen, Allylgruppen oder Aralkyigruppen jeweils 
mit 1 bis 12 Kohlenstoffatom(en) dar. A ist i- 
dentisch wie bei der Formel (4). Das h ist eine 
ganze Zahl zwischen 1 und 6.] 

[chem. 6] 

R 17 -(CONH-R 18 )i (6) 

[In der Formel: R 17 stellt eine Restgruppe einer 
gesSttigten oder ungesSttigten, cycloaliphati- 
schen oder aromatischen Carbonsaure mit 2 
bis 30 Kohlenstoffatomen dar. R 18 stellt eine 
Cycloalkylgruppe oder Phenylgruppe mit 3 bis 
12 Kohlenstoffatomen dar. Das i ist eine ganze 
Zahl zwischen 2 und 6.] 
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[Anspruch 4] 

Harzzusammensetzungen auf Poiyolefinbasis 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kembildner fur Polyoieflne aus einer 
der Verbindungen bzw. aus einer Mischung 
mehrerer Verbindungen, die aus Sorbitol- 
Verbindungen, die mil der aiigemeinen chemi- 
schen Formel (2) dargesteilt werden konnen, 
ausgewahlt wind. 

[Nahere Erlauterung der Erflndung] 
[0001] 

[Industrieiler Anwendungsbereich] 
Es handelt sich bei dieser Erfindung um eine 
Harzzusammensetzung auf Poiyolefinbasis. die 
sich als Formmasse eignet. 

[0002] 

[Herkommliche Verfahren] 
Harze auf Polypropylenbasis, thenmoplasti- 
sches Elastomer auf Poiyolefinbasis und ihre 
Mischungen sind als hochwertige Fotmmassen 
fur verschiedene Anwendungen, wie z.B. 
Formartikel, die durch Spritzgiefcverfahren her- 
gestellt werden, Folien, flache Game (flat yam), 
Fasem, Hohlkorper und Formartikel, die durch 
Strangpressen hergestellt werden, bekannt. 

[0003] 

Die Harze auf Polypropylenbasis sind im Aii- 
gemeinen Polymere, die eine niedrige Glasum- 
wandlungstemperatur besitzen. Sie sind des- 
halb schwer recydebar (umformbar), wenn sie 
durch Spritzgussverfahren geformt wunden. Sie 
weisen auBerdem eine niedrige Biegesteifigkeit 
sowie Biegefestigkeit auf. Die oben genannten 
Nachteile konnen zwar durch die Beimengung 
des Kembildners fur Polyolefine verbessert 
werden, jedoch steigt dadurch ihre Schmelzvis- 
kositat allmahlich, sodass ihr Strangpressen 
bzw. Spritzgie&en erschwert werden. Werden 
Fullmittel, wie z.B. Kalziumcarbonat sowie 
Glasfaser, beigemengt, treten Probleme, wie 
eine Verschlechterung der Aufcertichkeit und 
der Homogenitat des Fonmartikels, auf. 

[0004] 

Die thermoplastischen Elastomere auf Poiyole- 
finbasis sind auch Polymere, die eine niedrige 
Glasumwandlungstemperatur besitzen. Wie die 
oben genannten Harze auf Polypropylenbasis, 
sind auch sie schwer recydebar (umformbar), 
wenn sie durch Spritzgussverfahren geformt 
wurden. Wenden zu den Elastomeren Kembild- 
ner fur Polyolefine beigemengt, werden zwar 
die Nachteile verbessert, indem die Kristalllsati- 
on des harten Segmentes beschleunigt wird, 
jedoch treten auch hierbei die gleichen 
Nachteile, wie bei den oben genannten Harzen 
;-auf Polypropylenbasis auf. Fur die industrielle 
Anwendung werden deshalb weitere Verbesse- 
rungen erwartet.- 



[0005] 

Folgende Ansatze sind als Losung der Probie- 
me denkbar. 

(1) Man verwendet entsprechende Harzkompo- 
nenten mit niedrigeren Molekulargewichten und 
erhoht dadurch ihre Fluiditat, um die Verarbeit- 
bariceit zu erhohen. 

Bei diesem Ansatz verschlechtert sich ihre 
StoSfestigkert, Biegesteifigkeit sowie Biegefes- 
tigkeit, und auch die AuBerlichkeit des Fonmar- 
tikels wird nicht verbessert. 

[0006] 

(2) Man verwendet Universalweichmacher fur 
Poiyvinylchlorid (PVC) und/oder Modifikations- 
mittel zum Weichmachen, wie z.B. flussiges 
Paraffin. 

Bei diesem Ansatz verbessert sich zwar die 
Fluiditat bei der Verarbertung und gleichzeitig 
die Kalteresistenz und Biegsamkeit, jedoch 
verschlechtert sich die Biegesteifigkeit sowie 
die Biegefestigkeit. Au&erdem haben solche 
Universalweichmacher nur eine geringe gegen- 
seitige Loslichkeit mit der Harzkomponente, 
sodass sich die Transparenz und der Glanz des 
Formartikels verschlechtert. Das flussige Paraf- 
fin kann ausbluten (bleeding). 

[0007] 

[Aufgabenstellung der Erfindung] 
Ziel dieser Erfindung ist die Bereitstellung einer 
Harzzusammensetzung auf Poiyolefinbasis, die 
eine verbesserte Fluiditat sowie Verarbeitbar- 
keit aufweist, und aus welcher Formartikel, die 
sowohl eine hohe Biegesteifigkeit sowie Bie- 
gefestigkeit als auch einen hervorragenden 
Oberflachengtanz aufweisen, hergestellt wer- 
den konnen. 

[0008] 

[Losungsansatz der Erfindung] 
Durch intensive Forschungen stellten die Erfin- 
der fest, dass bei einer Beimengung von Ester- 
verbindungen mit bestimmter Struktur und der 
kembildner zu der Harzkomponente, die er- 
wunschten Ergebnisse erzielt werden konnen, 
ohne dass negative Einflusse auf die Wirkun- 
gen der jeweiligen Zusatzmittel auftreten. Durch 
die gewonnenen Erkenntnisse wunde die Erfin- 
dung fertiggestellt. 

[0009] 

Die Losung der oben genannten Probleme ist 
eine Harzzusammensetzung auf Poiyolefinba- 
sis, die dadurch gekennzeichnet wird, dass zu 
einer Harzkomponente, die aus einem Harz 
(bzw. mehreren Harzen) auf Polypropylenbasis 
und/oder einem thermoplastischen Elastomer 
(bzw. mehreren thermoplastischen Elastome- 
ren) auf Poiyolefinbasis besteht (im folgenden 
werden sie Harzkomponenten gemaS dieser 
Erfindung genannt), eine cycloaliphatische Di- 



carbonsaureesterverbindung (bzw. mehrere 
cycloaliphatische Dicarbonsaureesterverbin- 
dungen), die mit der allgemeinen chemischen 
Formel (1) dargestellt wenden kann (konnen) 
(im folgenden Ester gemaS dieser Erfindung 
genannt) und Kembildner fur Polyoleflne (\m 
folgenden Kembildner gemaS dieser Erfindung 
genannt) beigemengt werden. 

[0010] 
[chem. 6] 

R 1 .COOR' 

R.^A^ <ll 

R » ^COOR' 

[Jn der Formei: A stellt einen Cyclohexenring 
bzw. Cyclohexanring dar. R 1 , R 2 sowie R 3 kon- 
nen identisch bzw. verschieden sein und stellen 
Wasserstoffatome, geradkettige bzw. ver- 
zweigte Alkylgruppen mit 1 bis 5 Kohlenstoff- 
atom(en), geradkettige bzw. verzweigte Alke- 
nylgruppen Oder Endomelhylgruppen mit 2 bis 
5 Kohienstoffatomen dar. R 4 sowie R 5 konnen 
identisch bzw. verschieden sein und stellen 
geradkettige bzw. yerzwejgte Alkylgruppen Oder 
Alkenylgruppen mit 6 bis 28 Kohlenstoffatomgn ' 
dar.] 

[0011] 

Es gibt keine besondere Beschrankung beim 
Herstellungsverfahren des Esters gemaB dieser 
Erfindung. Alle herkommlichen Herstellungs- 
verfahren konnen eingesetzt wenden. Als Bei- 
spiel der gangigen Herstellungsverfahren hier- 
bei kann ein Veresterungsverfahren, bei dem 
geeignete gesattigte bzw. ungesattigte cycloa- 
liphatische Dicarbonsauren bzw. ihre Saurean- 
hydride und ein geeigneter aliphatischer Alko- 
hol ohne Katalysator bzw. unter Anwesenheit 
eines Katalysators (von Katalysatoren) in Re- 
aktion gebracht werden, wobei das entstehende 
Wasser stetig entfemt wird, genannt werden. 
Der Ester mit Cyclohexanring gemaS dieser 
Erfindung kann auch durch Hydrierung des 
Esters mit Cyclohexenring gemaS dieser Erfin- 
dung hergestelit werden. 

[0012] 

Als Beispiele der geeigneten ungesattigten 
cycloaliphatischen Dicarbonsauren bzw. ihrer 
Anhydride konnen Tetrahydrophthalsaure, Me- 
thyltetrahydrophthalsaure, Dimethylbutenyl- 
tetrahydrophthalsaure, Nadicsaure, Methylna- 
dicsaure bzw. ihre Anhydride sowie ihre Isome- 
re [inkl. geometrische Isomere und Konstituti- 
onsisomere (Strukturisomere)], Saureanhydri- 
de ( die durch eine Reaktion zwischen De- 
catrienverbindungen (z.B. Amerosin sowie a- 
Terpinen) und Maleinsaureanhydrid hergestelit 
werden, bzw. ihre freien Carbonsauren genannt 
werden. 

10013] 

Als Beispiele der geeigneten gesattigten cyclo- 
aliphatischen Dicarbonsauren bzw. ihrer Sau- 
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reanhydride konnen Hexah ydro phthalsaure, 
Methylhexahydrophthalsaure, Nadicslure- 
hydrid, Methylnadicsaurehydrid, 1 ,4- 

Cyclohexandicarbonsaure bzw. ihre Anhydride 
sowie ihre Isomere (ink!, geometrische Isome- 
re) genannt werden. 

[0014] 

Als Alkoholkomponente der oben genannten 
Ester gemaS dieser Erfindung werden aliphati- 
sche Alkohole, ublicherweise gesattigte bzw. 
ungesattigte aliphatische Alkohole mit 6 bis 28 
Kohienstoffatomen, vorzugsweise gesattigte 
bzw. ungesattigte aliphatische Alkohole .mJJLiL 
bis 94 KnhiApctfnffatnrT^n, verwendet. Liegt die 
Anzahl der Kohlenstoffatome der Alkohole unter 
6, sinkt die gegenseitige Loslichkeit der Alko- 
hole und der Harze auf Polyolefinbasis, und 
deshalb kann es zu Ausblutung (bleeding) 
kommen. AuSerdem wird die Molekulmasse der 
Ester kieiner, sodass sich ihre Verdampfungs- 
resistenz verschlechtert. Betragt jedoch die 
Anzahl der Kohlenstoffatome der Alkohole mehr 
als 28, verschlechtert sich die Olbestandigkert 
■ der Ester. 

[0015] 

Als Beispiele der aiiphatischen Alkohole gemaB 
dieser Erfindung konnen Heptanol, 2- 
Ethylhexanol, n-Octanol, Isononanol, 3,5,5- 
Trimethylhexanol , n-Decanol, Isodecanol, Un- 
decanol, Dodecanol, Tridecylalkohol, Alphol610 
(Fa. Vista Chemical Far East), Linevol79, Line- 
vol911 (Fa. Shell Chemical), DiadoI79, Dia- 
dol911, DiadoiH, Diadol113 (Fa. Mitsubishi 
Chemical), Myristyiaikohol, Cetylalkohol, Stea- 
rylalkohol, Behenylalkohol, Oleylalkohol sowie 
Dimeralkohole, die durch Dimerisation der oben 
genannten Alkohole gewonnen werden, ge- 
nannt werden. 

[0016] 

Als Beispiele der geeigneten Veresterungska- 
talysatoren fur die oben genannte Veresterung 
gemafc dieser Erfindung konnen Saurekataly- 
satoren, wie z.B. Schwefelsaure, Salzsaure, 
Phosphorsaure, Paratoluensulfonsaure, Metha- 
sulfonsaure sowie SchwefelsSurealkyi, Metall- 
salze, wie z.B. Schwefelsaurealuminium, Li- 
thiumfluorid, Kaliumchlorid, Caesiumchlorid, 
Kalziumchlorid, Eisenchlorid sowie Aluminium- 
phosphorsaure, Metalloxide, wie z.B. Zn0 2 /C, 
SnO, Si0 2 -Ti0 2l ZnO, Fe 2 0 3 sowie Heteropoly- 
saure, Aiuminiumoxid-Alkali-Komplexe, wie z.B. 
AI2O3-KOH-UOH sowie A! 2 0 3 -NaOH, naturliche 
bzw. synthetisierte, wie z.B. Mordenit (naturli- 
cher Zeolith) sowie dekationierter Y-Typ- Zeo- 
iith, feste SupersSuren, wie z.B. S0 4 2 7Zn0 2 
sowie S0 4 2 7Ti0 2f lonenaustauscherharze, wie 
z.B. Kationenaustauscherharze sowie Anionen- 
austauscherharze, metalihaltige organische 
Verbindungen, wie z.B. Tetraalkyltitanate bzw. 
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deren Pofymere, Bu 2 Sn(OBu)OB(OBu) 2 sowie 
Oxalsaurezinn(I) t genannt werden. 

[0017] 

Die Behandlungsmethode nach der Vereste- 
rung ist nicht besonders eingeschrankt. Bei- 
spielsweise wind zuerst der uberschussige Al- 
kohol entfernt, das Reaktionsgemisch wird 
neutralisiert und gewaschen, und anschlieSend 
der Ester gereinigt. Es ist jedoch nicht zwin- 
gend notwendig, den Ester zu reinigen. Der 
Ester kann ungereinigt fur das Verfahren ge- 
maS dieser Erfindung eingesetzt werden. 

[0018] 

Als Beispiele der besonders bevorzugten Ester 
gemaS dieser Erfindung konnen Hexg - 
ftydro phthalsaureisonony l. Hexahydrophthal- 
sauredi(n-decyl), Hexahydrophthalsaureditride- 
cyl, Hexahydrophthaisauredioieyl, 4- 
Methylhexahydrophthalsaurediisononyl, Tetra- 
hydrophthalsaurediisononyl, Tetrahydrophthal- 
sauredi(n-decyl), Tetrahydrophthalsaureditride- 
cy! f Tetrahydrophthalsauredioleyl, 4-Methyl- 
tetrahydrophthalsaurediisononyl sowie 3,6- 
Endornethylenterahydrophthalsaurediisononyl 
genannt werden. 

[0019] 

Als Beispiele geeigneter Kembiidner gemaS 
dieser Erfindung konnen eine der Verbindungen 
bzw. eine Mischung mehrerer Verbindungen, 
die aus AIuminiumhydroxybis(tert- 

Butylbenzoat), Sorbitoi-Verbindungen, die mrt 
der allgemeinen chemischen Formel (2) darge- 
stellt werden konnen, aromatische Phosphor- 
Verbindungen, die mit der allgemeinen chemi- 
schen Forme! (3), (4) oder (5) dargesteltt wer- 
den konnen, sowie Amid-Verbindungen, die mit 
der allgemeinen chemischen Formel (6) darge- 
stellt werden konnen, ausgewahlt wird bzw. 
werden, genannt werden. 

[0020] 
[chem. 7] 



C H 
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CHiO H 
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[In der Formel: R 1 sowie R 3 konnen identisch 
bzw. verschieden sein und stelien Wasserstoff- 
atome, geradkettige bzw. verzweigte Alkylgrup- 
pen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatom(en), geradket- 
tige bzw. verzweigte Alkoxygruppen mrt 1 bis 4 
Kohlenstoffatom(en) oder Halogenatomen dar. 
Das a und b stelien eine ganze Zahl zwischen 1 
und 3 dar. Das c ist entweder 0 oder 1 .] 



[0021] 
[chem. 8] 



o 

R • 

o'j d 



o 

P - ( o ) e 



M 



C 3 ) 



[In der Formel: R 8 steilt eine direkte Verbin- 
dung, ein Schwefelatom oder eine Alkyli- 
dengruppe dar. R 9 sowie R 10 konnen identisch 
bzw. verschieden sein und stelien Wasserstoff- 
atome, Alkylgruppen oder Cycioaikylgruppen 
dar. M steilt ein Metallatom dar. Das d und e 
sind jeweils entweder 0 oder 1. Das f stelft die 
Valenz des Metallatoms dar.] 

[0022] 
[chem. 9] 

R 13 
O 



o 

P - o 
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[In der Fomnel: R 11 steilt eine direkte Verbin- 
dung, eine Alkylengruppe oder Alkylidengruppe 
dar. R 12 sowie R 13 konnen identisch bzw. ver- 
schieden sein und stelien Wasserstoffatome, 
Alkylgruppen, Cycioaikylgruppen, Allylgruppen 
oder Aralkylgruppen jeweils mit 1 bis 12 Koh- 
ienstoffatom(en) dar. A steilt ein Ammoniumion 
Oder ein organisches Ammoniumion dar. Das g 
ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 6.] 

[0023] 
[chem. 10] 




O ) 2 - 
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[In der Formel: R 14 , R 15 sowie R 16 konnen iden- 
tisch bzw. verschieden sein und stelien Was- 
serstoffatome, Alkylgruppen, Cycioaikylgrup- 
pen, Allylgruppen oder Aralkylgruppen jeweils 
mit 1 bis 12 Kohlenstotfatom(en) dar. A ist i- 
dentisch wie bei der Formel (4). Das h ist eine 
ganze Zahl zwischen 1 und 6.] 

[0024] 
[chem. 6] 

R 17 -(CONH-R 18 )i (6) 

[In der Formel: R 17 steilt eine Restgruppe einer 
gesattigten oder ungesattigten, cycloaliphati- 
schen oder aromatischen Carbpnsaure mit 2 
bis 30 Kohlenstoffatomen dar. R 18 steilt eine 
Cycloalkylgruppe oder Phenyigruppe mit 3 bis 



(6) 



TOKKAI HEI 07-173342 



12 Kohlenstoffatomen dar. Das i ist eine ganze 
Zahl zwischen 2 unci 6.] 

[0025] 

A!s Beispiele der Sorbitol-Verbindungen, die mit 
der allgemeinen chemischen Formel (2) darge- 
stellt werden, konnen 1,3:2,4- 

Didibenzylidensorbttol, 1 ,3:2,4-Bis(p-methyl- 
benzyliden)sorbitol, 1 ,3:2,4-0>Methy1- 

benzyliden,benzyliden)sorbitol, 1,3:2,4-Bis(3,4- 
dimethylbenzyliden)sorbitol, 1 ,3:2,4-(2,4-Di- 
methyibenzyliden,benzyIiden)sorbitol, 1 ,3:2,4- 
(2,5-Dimethylbenzyliden,benzyliden)sorbitol, 
1 ,3:2,4-Bis(p-ehtylbenzyIiden)sorbrtol, 1 ,3:2,4- 
Bis(p-propyibenzy!iden)sorbitol t 1 ,3:2,4-Bis(p- 
butylbenzyliden)sorbitol, 1 ,3:2,4-Bis(p-ethoxy- 
benzyliden)sorbitol, 1 ,3:2,4-Bis(p-butoxy- 

benzyliden)sort>itol, 1 ,3:2,4-Bis(p-chloro- 

benzyliden)sort>itol sowie 1,3:2,4-Bis(p-bromo- 
benzyliden)sort>rtol genannt wenden. [0026] Aus 
den oben genannten Beispielen werden 
1 ,3:2,4-Didibenzylidensorbitol, 1 ,3:2,4-Bis(p- 
methylbenzyliden)sorbitol, 1 ,3:2,4-(p-Methyl- 
benzyliden,benzyliden)sort)itol, 1 ,3:2 t 4-Bis(3,4- 
dimethy!benzyliden)sorbitol, 1 ,3:2,4-(2,4-Di- 
mehtylbenzyliden,benzyIiden)sorbitol ( (2,5-Di- 
mehtylbenzyiiden,benzyliden)sorbitol und 
1 t 3:2,4-Bis(p-ehtylbenzyliden)sort)itol bevorzugt 
verwendet. 

[0027] 

Ein Beispiel fur die Metallsalze der aromati- 
schen Phosphorverbindungen, die mit der all- 
gemeinen chemischen Formel (3) dargestellt 
wenden konnen, ist ein Kernbildner, der in 
TOKKAI SHYOS8-1736 beschrieben wird. Die 
aromatischen Phosphorverbindungen mit be- 
sonderer Struktur bilden z.B. mit Alkalimetallen, 
wie Lithium, Natrium sowie Kalium, oder Erdal- 
kalimetallen, wie Kalzium, Magnesium, Stronti- 
um sowie Barium, ihre Salze. Als konkretes 
Beispiel kann ein Metalisalz der Phosphorver- 
bindung, das mit der folgenden allgemeinen 
chemischen Formel (11) dargestellt werden 
kann, genannt werden. 

[chem. 11] 



tiPl- C-H. 




ten- c.H . 



[0028] 

Ein Beispiel fur die Metallsalze der aromati- 
schen Phosphorverbindungen, die mit der all- 
gemeinen chemischen Formel (4) bzw. (5) dar- 
gestellt werden konnen, ist ein Kernbildner, der 
in TOKKAI HEI5-9390 beschrieben wird. Als 
.yveitere Beispiele konnen Ammoniumsalze bzw. 
organische Aminsalze der organischen Phos- 



phorsaureverbindungen mit besonderer Struk- 
tur genannt werden. 

[0029] 

Als Beispiele der oben genannten organischen 
Aminverbindungen konnen einwertige Aminver- 
bindungen, wie z.B. Ethylamin, Propylamin, 
Butyiamin, Dipropylamin, 2-Aminopentan, Un- 
decylamin, Hexadecyiamin, Benzylamin, N- 
Aminopropylpipecoiin, Pyridin sowie Amino- 
tetrazol, und mehrwertige Aminverbindungen, 
wie z.B. Ethylendiamin, Hexamethylendiamin, 
Phenyldiamin, N.N'-Bisaminoethyi- 
Hexamethylendiamin, 2,2,4- 
Trimethylhexamethyiendiamin, Undecamethy- 
lendiamin, 4-Oxa-1 ,7-diaminpentan, 4,7-Dioxa- 
1 ,1 0-diaminodecan, 1 ,6,1 1 -Triaminoundecan 
sowie 4-AminomethyI-1 ,8-diaminooctan, ge- 
nannt werden. 

[0030] 

Als Beispiele der Amidverbindungen, die mit 
der allgemeinen chemischen Formel (6) darge- 
stellt werden, konnen Adipinsauredianilid, Su- 
berinsauredianilid, 1 ,4-Cyclohexan- 

dicarbonsauredicyclohexylamid, Terephthal- 
sauredicyclohexylamid, 2,6-NaphthaIen- 
dicarbonsauredicyclohexylamid, Tricarbarylsau- 
retricyciohexylamid, 1 ,3,5-PentatricarbonsSure- 
tricyclohecyiamid, 3 ( 4-Dicarboxy-1 ,2,3,4-tetra- 
hydro-1-naphthalen-Bernsteinsauretetracyclo- 
hexylamid sowie Pyromellithsauretetracyclohe- 
xylamid genannt werden. 

[0031] 

Aus den Harzzusammensetzungen auf Polyo- 
lefinbasis gemaS dieser Erfindung hat die 
Harzzusammensetzung, zu der die mit der all- 
gemeinen chemischen Formel (2) darstellbaren 
Sorbitolverbindungen beigernengt werden, be- 
sonders ausgeglichene Eigenschaften hinsicht- 
lich der Verarbeitbarkeit, des Oberflachenglan- 
zes, der Biegesteifigkeit sowie der Biegefestig- 
keit. 

[0032] 

Bei der Erfindung wird der Begriff Harze auf 
Polypropylenbasis als Oberbegriff fur alle Poly- 
mere, die Propylen als essenzielle Komponente 
(Monomer) besitzen, verwendet. Als konkrete 
Beispiele der Harze auf Polypropylenbasis ge- 
maB dieser Erfindung konnen Homopolymere 
von Propylen, Copolymere aus Propylen und 
Ethylen und/oder 1 -Aiken mit 4 bis 20 Kohlen- 
stoffatomen, wie z.B. 1-Buten, 1-Penten, 1- 
Hexen, 4-MethyM-Penten, 1-Octen, 1-Decen 
sowie eine Mischung aus den oben genannten 
Verbindungen, sowie Copolymere aus Propylen 
und Stylen genannt werden. Zu den oben ge- 
nannten Copolymeren gehoren u.a. auch zu- 
fallsverteilte (statistische) Copolymere sowie 
Blockcopolymere. 
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[0033] 

Weder Unterschiede bezuglich der dreidimen- 
sionalen Struktur, wie isotaktizitat, Syndiotakti- 
zitat sowie Ataktizitat, noch Unterschiede be- 
zuglich der Herstellungsverfahren, wie z.B. des 
verwendeten Katalysators bzw. des ange- 
wandten Prozesses, spielen bei den Harzen auf 
Polypropylen gemafi dieser Erfindung eine 
Rolle. 

[0034] 

Als Beispiele (hinsichtlich der Mischung) der 
thermoplastischen Elastomere auf Polyolefin- 
basis gemaS dieser Erfindung konnen Eiasto- 
mere aus Polyethylen bzw. Polypropylen als 
harte Komponente und Ethylen-Propylen-Dien- 
Copolymere (EPDM) bzw. Butylgummi als wei- 
che Komponente, die eine gemischte bzw. AJ- 
iostruktur besitzen, sowie Homopolymer- 
Elastomere aus trans-1,4-Polyisobulen, syndi- 
otaktisch-1,2-Po!ybutadiene bzw. Polyethylen- 
kristalle a!s harte Komponente und amorphes 
Polyisobuten, amorphes Polybutadien bzw. 
Polyethylenchlorid genannt werden. 

[0035] 

Als Beispiele (hinsichtlich der Struktur) der 
thermoplastischen Elastomere auf Polyolefin- 
basis gernaB dieser Erfindung konnen einfach 
mechanisch gemischte Elastomere aus Olefin- 
gummi und Harze auf Polyolefinbasis, teilweise 
vemetztes, gemischtes Elastomer, dessen 
Gummiphase beim Mischen von Olefingummi 
und Harz auf Polyolefinbasis durch Zugabe von 
z.B. organischen Peroxiden vemetzt wunde, 
sowie vollstandig vemetztes, gemischtes E- 
lastomer (Komplex), bei dem das Polypropylen 
die kontinuierliche Phase und vemetztes EPDM 
die disperse Phase darstellen, genannt werden. 
Es gibt bei den Elastomeren auf Polyolefinbasis 
gemaS dieser Erfindung keine Beschrankung 
hinsichtlich der Typen Oder der Herstellungs- 
verfahren. 

[0036] 

Zu den oben genannten Harzen auf Polypro- 
pylenbasis und den thermoplastischen Elasto- 
meren auf Polyolefinbasis konnen andere Po- 
lymere beigemengt werden und als Alloypoly- 
mere verwendet werden. 

[0037] 

Als Beispiele der Poiymere, die beigemengt 
werden, konnen Gummi-Polymere, wie z.B. 
Naturkautschuk, Stylen-Butadiengummi, Buta- 
diengummi, Isobutyiengummi, Ethylen- 
Propylen-Dienpoiymer, Nitryl-Butadiengummi, 
Chlorpylengummi, Butylgummi, Urethangummi 
sowie Silikongummi t Amidpolymer, wie z.B. 
Nylon6, Nylon66, Nylon610 ( Nylon612, Ny- 
lon11, Nylon12, Nyloncopolymer, NyIon-MXD6 
-sowie modifiziertes Polyamid6T, EsterpoJymer, 
wie z.B. Polyethylentelephthalat, Polybutylen- 
telephtahalat, Polyhexanmethylentelephthalat, 



Polyethylenisophthalat, Polytetramethylenseba- 
cate sowie Polypropylenadipate, Polyethylen, 
Poly-4-Methylpenten-1, Polyvinylchlorid, Poly- 
vinylidenchlorid, ABS-Harz, Polystylen, AS- 
Harz, Harz auf Methacrylbasis, Polyvinylalko- 
hol f Ethylenvinyiacetat sowie Cellulosekunst- 
stoffe genannt werden. 

[0038] 

AuGerdem konnen Elastomere, wie z.B. ther- 
moplastische Elastomere auf Polystylenbasis 
(Polystylen/Polybutadien etc.), thermoplasti- 
sche PVC-Elastomere (kristallines Polyvinyl- 
chlorid/NBR etc), theimoplastische Elastomere 
auf Polyesterbasis (Polyester/Polyether etc.), 
thermoplastische Elastomere auf Polyurethan- 
basis (Urethan/Polyester etc.), thennoplasti- 
sche Elastomere auf Polyamidbasis (Polya- 
mid/Polyester etc.), Elastomere aus fluorhatti- 
gen Harzen (fluortialtiges Harz/fluortialtiger 
Gummi etc.) sowie thermoplastische Elastome- 
re auf lonomerbasis (Metallcarboxylationc- 
luster/amorphes Polyethylen etc.), auch zu den 
oben genannten Harzen auf Polypropylenbasis 
und den thermoplastischen Elastomeren auf 
Polyolefinbasis beigemengt werden. 

[0039] 

Die Anteile der Ester gemafi dieser Erfindung 
sind je nach Verwendungszweck frei wShlbar. 
Zu 100 Gewichtsanteilen der Harzkomponente 
gemaS dieser Erfindung werden die Ester ge- 
mafi dieser Erfindung ublicherweise mit 0,2 bis 
20 Gewichtsanteilen und vorzugsweise mit 0,2 
bis 10 Gewichtsanteilen beigemengt. Liegt der 
Anteil untertialb der oben angegebenen Berei- 
che, sind Verbesserungseffekte durch die Zu- 
gabe nicht mehr erkennbar. Liegt der Anteil 
obertialb der angegebenen Bereiche, wind nicht 
nur kein weiterer Verbesserungseffekt mehr 
erziett, sondem es konnen sich die Biegestei- 
figkeit sowie die Biegefestigkeit tendenziell 
verschlechtem. 

[0040] 

Werden zusatziich noch Fullmittel beigemengt, 
sollte der Anteil der oben genannten Ester zu 
100 Gewichtsanteilen der Harzkomponente 
gemSfi dieser Erfindung zwischen 1 und 50 
Gewichtsanteile betragen. 

[0041] 

Als Beispiele solcher Fullmittel konnen Kalzi- 
umcarbonat, Glasfaser, Titanoxid, Ton, Carbon- 
Black, Antimonoxid, Aluminiumhydrid, Magne- 
siumoxid, Kalziumhydroxid, Silikatsaure sowie 
Metallpulver genannt werden. 

[0042] 

Die Menge an Fullmittel betragt zu 100 Ge- 
wichtsanteilen der Harzkomponente gemafc 
dieser Erfindung zwischen 0,01 und 5 Ge- 
wichtsanteilen, und sollte vorzugsweise zwi- 
schen 0,05 und 1 Gewichtsanteil betragen. 
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Liegt der Anteil untertialb 0,01 Gewichtsantei- 
len, sind die Verbesserungen hinsichtlich der 
Transparenz, Biegesteifigkert sowie Biegefes- 
tigkeit nicht mehr ausretchend. Liegt der Anteil 
jedoch uber 5 Gewichtsanteilen, kann es haufi- 
ger zu einer Ausbluhung kommen. 

[0043] 

Die Ester gemaS dieser Erfindung konnen zu- 
sammen mrt den herkommlichen Esterverbin- 
dungen, die als Weichmacher Oder Schmier- 
mitte! bekannt sind, verwendet werden. 

[0044J 

Als Beispiele solcher Weichmacher konnen 
Benzoesaureesterverbindungen, wie z.B. E- 
thylenglycoldibenzoat sowie Propylenglycoldi- 
benzoat, Phthaisaureesterverbindungen, wie 
z.B. Phthalsauredibutyl, Phthalsauredihexyl 
Phthalsaure(2-ethylhexyl), Phthalsaure(n-octyl)' 
Phthalsaurediisononyl, Phthalsaurediisodecyl' 
Phthalsaurediundecyl, Phthalsaureditridecyfj 
Phthalsaureester von Diadol79 bzw. Diadol911,' 
Phthalsaureester von Linevo!79 bzw. Line-' 
vol911, Phthalsauredibutoxyethyi sowie Phthal- 
sauredibutylbenzyl, [0045] aliphatische Ester- 
verbindungen, wie z.B. Adipinsauredi(2- 
ethylhexyf), Adipinsauredi(n-octyl), Adipinsau- 
rediisononyl, Adipinsaurediisodecyl, AdipinsSu- 
reester von AiphoI610 f Adipinsaureester von 
Diadoi79 ( Adipinsaureester von LinevoI79 t Adi- 
pinsauredibutoxyethyl, Azelainsauredioctyl so- 
wie Sebacinsauredi(2-ethylhexy!) f [0046] Tri- 
mellrthsSureesterverbindungen, wie z.B. Trimel- 
Iiths3uretri(2-ethylhexyf), Trimelfrthsauretri(n- 
octyl). Trimellithsauretriisonony!, Trimellithsau- 
reisodecyl, Trimellithsaureester von Diadol79, 
Trimellithsaureester von Linevol79 sowie Tri- 
mellrthsauretributoxyethyi, [0047] Phosphorsau- 
reesterverbindungen, wie z.B. Phosphorsau- 
retricesyl, Phosphorsaure-2-ethylhexyldiphenyl 
sowie Phosphorsauretributoxyethyl, [0048] 
Weichmacher auf Polyesterbasis, wie z.B. Pro- 
pylenglycol-Adipinsaure, Propylenglycol- 
PhthalsSure, Butylengiycol-Adipinsaure sowie 
Propylenglycof-Sebacinsaure, [0049] Weich- 
macher auf Epoxidbasis, wie z.B. epoxidiertes 
Sojabohnenol, epoxidiertes Leinol, Epoxystea- 
nnsaureoctyl, 4,5-Epoxyhexahydrophthalsaure- 
dioctyl sowie 4,5-Epoxyhexahydrophthalsaure- 
bis(9,10-epoxystearyl), und Chlorparaffin ge- 
nannt wenden. 

[0050] 

Als Beispieie soicher Schmiemnrttel konnen 
aliphatische Esterverbindungen, wie z B Stea- 
rinsaurebutyl, Stearinsaureoctyl, Stearinsau- 
retndecyl, Laurinsaureoctyl sowie Oleinsaureo- 
leyl und aliphatische Ester von mehrwertigen 
Alkoholen, wie z.B. Pentaerythritol-tetracapriat 
Hentaerythrttol-tricapriat, Trimethylolpropan- 
tncapnat sowie Trimethylolpropan-trioleat, ge- 
nanntwerden. 



[0051] 

Es gibt keine besondere Beschrankung bei der 
Menge der zu verwendenden Weichmacher 
bzw. der Schmiermittel, solange die erwunsch- 
ten Wirkungen erzielt werden konnen. Obli- 
cherweise betragt der Gesamtanteil gegeniiber 
100 Gewichtsanteilen der Harzkomponente 
gemaS dieser Erfindung zwischen 1 und 20 
Gewichtsanteilen. 

[0052] 

Zu der Harzzusammensetzung auf Polyolefin- 
basis gemafc dieser Erfindung konnen bei Be- 
darf Zusatzmittel, wie z.B. Stabilisatoren, Stabi- 
lisatorhilfsmittel. Verarbeitbarkeitsverbesserer, 
UV-Absorber, Antioxidationsmittel, Keimbildner! 
Fullmittel, Farbungsmittel, Treibmittel f , 
Schmiermrttel, Harzverstarkungsmittel, Vernet- 
zungsmittel, Fungizide, Antibiotika, Flammver- 
zogerungsmrttel, Fonmentrennmmel, Insektizi- 
de, Abschreckmittel, Mittel gegen galvanische 
Abscheidung (anti plate out agent) und Antista- 
tikmrttel, gegeben werden. 

[0053] 

Es gibt keine besondere Beschrankung bei der 
Behandlungsmethode der Harzzusammenset- 
zung auf Polyolefinbasis gemaS dieser Erfin- 
dung. Beispielsweise kann die Harzzusammen- 
setzung auf Polyolefinbasis gemaS dieser Er- 
findung aus Harzkomponenten gemaS dieser 
Erfindung, Ester gemaG dieser Erfindung und 
Zusatzmittel, die bei Bedarf beigemengt wer- 
den, zuerst vemnischt und anschfie&end in ei- 
nem gangigen Apparat verformt werden. Die 
Harzzusammensetzung auf Polyolefinbasis 
gemSS dieser Erfindung kann auch direkt in 
einem gangigen Apparat verformt werden. 
[0054] 

Die Vermischung der Harzzusammensetzung 
auf Polyolefinbasis gemaS dieser Erfindung 
kann in einem gangigen Mischer, wie z.B. ei- 
nem Banbury-lnnenmischer, Henschel-Mischer 
und Bandschneckenmischer, durchgefuhrt wer- 
den. Die Reihenfolge der Zugabe der Kompo- 
nenten ist dabei beliebig. 

[0055] 

Die wie oben gewonnene Harzzusammenset- 
zung auf Polyolefinbasis gemaS dieser Erfin- 
dung kann nach gangigen Verfahren, wie z B 
Kalandrieren, Strangpressen, Spritzgiefcen 
Pasteverarbeitung, Ziehen oder Erspinnen zu 
Produkten, wie z.B. Industrieteile, d.h. Autoteile 
oder Teile fur Elektrogerate, Kunststoffkartone 
Haushaltswaren Verpackungsfolie z.B. fur Su- 
Bigkeiten, Instantessen oder Zigaretten, flache 
Game (flat yam) z.B. fur Teppiche, Monofaden 
z.B. fur Seile sowie Netze, Teile fur die Bauin- 
dustne, wie z.B. Regenschutzmatten, Wasser- 
rohre, Dichtungen sowie Kunststoffplatten 
Schlauche, Kunstleder, Bedarfsartikel fur die 
Landwirtschaft, Elektrokabel, Kuhlschrankteile 
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Zusatzmittel fur Beton sowie porose Membrane, 
weilerverarbeitet werden. Sie ist geeignet fur 
weiche, halbharte und harte Kunststoffe. 

[0056] 

[Praxisbeispiele] Im folgenden wird die Erfin- 
dung anhand von Beispielen naher eriautert. 
Die Messungen der Eigenschaften der Harzzu- 
sammensetzungen wurden wie folgt durchqe- 
fuhrt. 

[0057] 

(1) Transparenz und Glanz: Zu der Harzkom- 
ponente gemaS dieser Erfindung wurden der 
Ester gemafc dieser Erfindung und der Kern- 
bildner gemaG dieser Erfindung in bestimmten 
Mengen gegeben. Die Mischung wurde in ei- 
nem Geer-Ofen bei 150°C eine Stunde lang 
erhitzt und getrocknet. Die Masse wurde in 
emer Formpresse (30t) auf 200°C voraeheizt 
(3min) und gepresst (2min, lOOkg/cm 5 ), urn 
eine Folie mit ca. 1mm herzustellen. Die ge- 
wonnenen Fofien wurden unter Sichtprtifung 
gestellt. Die Transparenz und der Glanz wurden 
mit folgenden drei Noten beurteilt. O* Gut a* 
befriedigend, X; schlecht. 

[0058] 

(2) Drehmoment beim Strangpressen: Die wie 
oben getrocknete Masse wurde in einem Extru- 
der (bei: 230 - 245°C, Drehzahl: 40rpm) ver- 
mischt und in einer Pelletisiereinrichtung kalt 
pelletiesiert. Dabei wurde das Drehmoment des 
Extruders gemessen. 

[0059] 

(3) Biegesteifigkeit und Biegefestigkert: Die 
pelletiesierte Masse wurde in einer SpritzgieS- 
maschine geformt (Temperatur des Harzes* 
240°C, Temperatur der Gussfonm; 50°C). Die 
geforrnten Proben wurden nach JIS-K-7203 
gepruft (Dreipunktbiegetest). Die Tests wurden 
bei 25°C mit einer Geschwindigkeit von 
10mm/min durchgefuhrt. 

[0060] 

Im folgenden werden die Ester gemafc dieser 
Erfindung und die Kembildner gemaS dieser 
Erfindung, die fur die Untersuchung stellvertre- 
tend verwendet wurden, dargestellt 



Ester gemaS dieser Erfindung: 

A = Hexahydrophthalsaurediisononyl 

B = Hexahydrophthalsauredi(n-decyl) 

C - Hexahydrophthalsaureditridecyl 

D - Hexahydrophthalsauredioleyi 

E = 4-Methylhexahydrophthalsaurediisononyl 

F - Tetrahydrophthalsaurediundecyl 

G - Tetrahydrophtha!sauredi(2-Hexyldecy[) 

H = 4-Methyrtetrahydrophthalsaurediisononyl 

I - 3,6-Endomethylentetrahydrophthalsaure- 
diisononyl 

[0061] 

Kembildner gemaG dieser Erfindung: 

a = AIuminiumhydroxybis(tert-Butylbenzoat) 

d - 1,3:2,4-Didibenzylidensorbitol 

c 1 .3:2,4-Bis(p-methylbenzyliden)sorbitol 

d 1,3:2,4-(2,4-Dimehtyl- 

benzyliden f benzyliden)sorbitol 
e Phosphor2,2-Methylenbis(4,6-di-tert- 
Butylphenyl) natrium 

[0062] 

Pra^sbeispiele 1 bis 9: Zu 100 Gewichtsantei- 
len Polypropylen [Handelsname W PN-150" Fa 
TOKUYAMA SOTATSU (AG)] wurxJen die je- 
weiligen Mengen an Estern gemaG dieser Er- 
findung und an Kembildnem gemSG dieser 
Erfindung gegeben und verartoeitet. Die Eigen- 
schaften der jeweiligen Proben wurden gepruft 
und die Ergebnisse in derTabeile 1 dargestellt. 
[0063] 

Vergleichsbeispiele 1 bis 5: Zu 100 Gewichts- 
anteilen .PN-150" wurden die jeweiligen Men- 
gen an Estern gemaG dieser Erfindung und an 
Kembildnem gemaG dieser Erfindung gegeben 
und verarbertet. Die Eigenschaften der jeweili- 
gen Proben wurden geprtift und die Ergebnisse 
in derTabeile 1 dargestellt. 
[0064] 

Vergleichsbeispiel 6: Die Eigenschaften von 
.PN-150" wunden gepruft. Die Ergebnisse wer- 
den in derTabeile 1 dargestellt 



[Tabelle 1] 



PN-150 



Ester A 



Ester B 



Ester C 



Ester D 



Ester E 



Ester F 



Ester G 



Ester H 



Ester I 



Kembildner a 



Kernbildner b 



Kembildner c 



Kernbildner d 



Kembildner e 



Drehmoment 
(kg-cm) 



Transparenz 
der Folie 



Biegesteifigkeit 
(kg/mm 2 ) 



Biegefestigkeit 
(kg/mm 2 ) 



Tabelle 1 



Praxisbeispiele 



100 



JOO 
3 



0,2 



42 



135 



4.5 



0,2 



41 



139 



4.8 



100 



0,2 



41 



O 

137 



100 



0,2 



100 



100 



100 



41 



140 



4,9 



4,9 



0,2 



42 



A 
138 



4,7 



0,2 



41 



139 



4.7 



0,2 



41 



139 



100 



100 



0.2 



41 



100 



0,2 



41 37 



137 



4,6 



4.7 



137 



4.7 



Vergleichsbeispiele 



100 



36 



112 



4.1 



114 



100 



0,2 



48 



100 



0.2 



48 



100 



100 



0,2 



49 



4.0 



O 
150 



5,3 



151 



169 



5,2 5,0 



43 
X 



136 



4.6 



[0065] 

Praxisbeispiele 10 und 11: Zu 100 Gewichts- 
anteilen thermoplastischem Elastomer auf 
Polyolefinbasis [Handeisname: .Thermo- 
run5850N M , Fa. MITSUBISHI YUKA (AG)] wur- 
den die jeweiligen Mengen an Estern gemafc 
dieser Erfindung und an Kernbildnem gemaS 
dieser Erfindung gegeben und verarbeitet. Die 
Eigenschaften der jeweiligen Proben wurden 
gepruft und die Ergebnisse in der Tabelle 2 
dargestellt. 

[0063] 

Vergleichsbeispieie 7 und 8: Zu 100 Gewichts- 
anteilen .ThermorunSSSON" wurden die jewei- 
ligen Mengen an Estem gemaS dieser Erfin- 
dung und an Kernbildnem gemaB dieser Erfin- 
dung gegeben und verarbeitet. Die Eigen- 
schaften der jeweiligen Proben wurden gepruft 
und die Ergebnisse in der Tabelle 2 dargestelft. 
[0064] 

Vergleichsbeispiel 9: Die Eigenschaften von 
B Themnorun5850N" wurden gepruft. Die Er- 
gebnisse werden in der Tabelle 2 dargestellt. 



Uabelle 2] 



Tabelle 2 




Pn 
beis 


ixis- 
piele 


Vergleichs- 
beispieie 


10 


11 


7 


8 


9 


Thermorun5850N 


100 


100 


100 


100 


100 


Ester A 


3 
0.2 


3 
0,2 


3 


0,2 




Ester F 


Kembildner C 


Kembildner d 


Drehmoment (kg- 
cm) 


58 


57 


52 


67 


60 


Transparenz der 
Folie 


O 


O 


A 


O 


A 


Biegesteifigkeit 
(kg/mm 2 ) 


29 


28 


27 


30 


28 


Biegefestigkeit 
(kg/mm 2 ) 


0.80 


0.80 


0,78 


0,84 


0,80 



[0064] 

[Errungenschaften der Erfindung] Durch die 
Verfahren gemaS dieser Erfindung kSnnen 
Harzzusammensetzungen auf Polyolefinbasis, 
die eine verbesserte Fluiditat sowie Verarbeit- 
barfceit aufweisen, hergestellt werden, und aus 
den Harzzusammensetzungen auf Polyolefin- 
basis gemaS dieser Erfindung konnen Formar- 
tikel, die sowoh! eine hohe Biegesteifigkeit 
sowie eine hohe Biegefestigkeit als auch einen 
hervorragenden Oberflachenglanz aufweisen 
hergestellt werden. 



SPRACHENDIENST/g: JP 7-1 73342. doc/2001 -03-06 



